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Die Erf indung bezieht sich aiif ein textiles Flachengebilde, 
mil dem es auf sehr einf ache Art und Weise moglich ist, elek- 
trische und elektronische Gerate und Bauteile hinsichtlich 
emittierter und immltTierter elektromagnetischer Strahlung 
zu schutzen. Das Flachengebilde 1 1 besteht aus einem metal- 
lisierten Korpergewebe und tragi eine elektrisch-leitende, 
selbstklebende Kiebstoffschtcht 12. Aufgrund der elek- 
trisch-leitenden Kiebstoffschtcht 12 lassen sich beispiels- 
weise Gerate und dergleichen luckenlos bezOglich elektro- 
magnetischer Strahlung einkapsein. Das Flachengebilde 11 
kann vorkonfektioniert als Band Oder Zuschnitt verwendet 
werden. Auf der freien Seite des Flachengebildes 11 kann 
eine intumeszierende Brandschutzmasse aufgebracht sein. 



Fig.1 
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Patentanspruche 

1. Metallisiertes, textiles Flachengebitde. insbeson- 
dere Gewebe, fur die Schirmdampfung elektroma- 
gnetischer Strahlung im Bereich von 1 MHz bis 
100 GHz bei elektrischen und elektronischen Gera- 
ten und Bauteilen, dadurch gekenitzeichnet, daB 
das Flachcngebilde (11) eine teil- oder vollflachige 
elektrisch-Ieitfahige Klebeschicht(2) tragt. 

2. Flachengebilde nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet daB der KlebstofF Rufi und/oder Me- 
tal! enthalt. 

3. Flachengebilde nach Anspruch 1 oder 2, gekenn- 
zeichnet durch einen Oberzug (9) des Gewebes aus 
einem Acrylat, insbesondere Polyurethan oder Na- 
turkautschuk, insbesondere untcr Zusatz von RuB. 

4. Flachengebilde nach einem der Anspruche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet. daB es als Band (21) 
ausgebildet ist 

5. Flachengebilde nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die eiektrisch-leitende Klebe- 
schicht (23) mindestens bis zu einer der beiden 
LSngskanten reicht 

6. Flachengebilde nach Anspruch 4 oder 5. dadurch 
gekennzeichnet, daB das Band (21) zu einer Rolle 
aufgewickelt ist- 

7. Flachengebilde nach einem der AnsprQche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, dafl es als Zuschnitt (1 1) 
fiir Frontblenden, Luftungsschlitze (19). Dlchtun- 
gen und dergleichen ausgebildet ist, bei dem die 
ieitende Klebeschicht(12) im Bereich der LQftungs- 
schlitze (19), des Anzeigefeldes und/oder der Tasta- 
tur der Frontblende ausgespart isL 

8. Flachengebilde nach Anspruch 7. dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die Ieitende Klebeschicht minde- 
stens bis zum freiliegenden Rand des Zuschnittes 
(11) reicht. 

9. Flachengebilde nach einem der AnsprQche 1 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, daB auf der freien Seite 
des Flachengcbildes (11) eine Schicht aus intumes- 
zierender Brandschutzmasse aufgebracht isL 

Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein metallisiertes, tex- 
tiles Flachengebilde, insbesondere Gewebe fiir die 
Schirmdampfung elektromagnetischer Strahlung im Be- 
reich von 1 MHz bis 100 GHz bei elektrischen und eiek* 
tronischen Geraten und Bauteilen. 

Metal lisierte, textile Flachengebilde fur die Schirm- 
dampfung sind bekannt Sie dienen dazu, sowohl die 
Emission als auch die Iramission von elektromagneti- 
scher Strahlung in bezug auf gefahrdete Cerate und 
dergleichen zu verhindern oder weitgehend zu mindern. 
Bei dem in der Regel als Gewebe ausgefuhrten Flachen- 
gebilde bestehen die Faden aus synthetischen und/oder 
nativen Fasern, zum Beispiel Polyamid, Polyacril-nitril, 
Modacryl, Polyester, Aramide, Polyurethan, Polyolefin. 
PVC Kohlenstoff, Glasfaser, Viskose. Baumwolle, allein 
oder gemischt, die einzein von einem homogenen diin- 
ncn Motall. zum Beispiel einem naBchemisch stromlos 
niedergeschlagenem Mciallfilm umhiillt sind. Als Meiall 
eignen sich zum Beispiel Kupfer, Kobalt, Gold, Silber 
und Nickel, allcin oder als Lcgicrung. Wegen seiner gu- 
ten Planaritat ist vor allem ein Gewbe in Leinwand- 
oder Korperbindung geeignet. Mit einem solchen me- 
tallisierten Gewebe lassen sich bei entsprechend ge- 
wahlter Garndicke Maschenweiten bis zu einem Bruch- 
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teil von 1 mm erreichcn, Schon bei sehr dunnen Metall- 
auflagen im jim Bereich kann eine Schirmdampfung von 
30 dB und mehr erreicht werden. Besonders gtite Erfah- 
rungen hat man in der Praxis mit dnem Filamentgarn- 
5 gewebe aus mit Nickel metallisierten Polyamidfasern 
gemacht. Obgleich durch die Verwendung von Nickel 
bereits cine gutc Abriebfestigkeit des Mctallftlms erzielt 
wird, kann die Abriebfestigkeit dUrfch Aufbringen einer 
Schutzschicht, zum Beispiel einer Laclcierung, weiter 

10 verbessert werden (Zeitschriften PLASTverarbeiter 
33.Jahrgang 1982. Nr. 7, Seite 760 bis 754; EP-B1 
00 10 71 1; EP-Al 00 10 712; Textilbetrieb", Januar/Fe- 
bruar 1982, Seite 46 bis 48; Mikrowellenmagazin Vol. 9, 
Nr. 4, 1983, Seite 444 bis 448; i^ikrowellenmagazin 

15 Vol. 10, NR. 2, 1984, Seite 166 bis 170; Kunststoffe 76 
(1983) Seite 258 bis 262). 

Der Einsatz von solchen metallisierten, textilen Fta- 
chengebilden zur Schirmdampfung ist deshalb beson- 
ders vorteilhaft, well sie bei hohei* Schirmdampfung 

20 sehr diinn sind und sich aufgrund ihrer Fiexiblitat der 
Form eines abzuschirmenden Get'ates oder Bauteiles 
leicht anpassen lassen. Trotz dieser Eigenschaften hat 
sich in der Praxis der Einsatz von solchen flbxiblen Fla- 
chengebilden fiir die Schirmung von Geraten und der- 

25 gleichen gegenOber emittierter und immitierter Strah- 
lung bis heute nichtdurchsetzen kSnnen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein textiles 
Flachengebilde der eingangs genannten Art dahinge- 
hend weiterzuentwickeln; daB es auf einfache Art und 

30 Weise und vor allem IGckenlos an Flachen von bezuglich 
emittierter oder immitierter Strahlung zu schutzenden 
Korpern angebracht werden kann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB das Flachengebilde eine voll- oder teilflachige elek- 

35 trisch-leitfahige Klebeschichttragt 

Bei dem erfindungsgemaBen metallisierten, textilen 
Flachengebilde bleiben die Eigenschaften der hohen 
Schirmdampfung, der Anpassungsfahigkeit an die Form 
der zu schutzenden Gerate und Bauteile und der gerin- 

40 gen Dicke erhalten. Wegen der Klebeschicht laBt sich 
das Material leicht an den Geraten und Bauteilen auch 
nachtraglich anbringen. Eine liickenlose Schirmung ist 
gegeben, weil auch im Bereich der kritischen Schnitt- 
kanten aufgrund der elektrisch-leitfahigen Klebeschicht 

45 sich eine hohe Schirmdampfung ergtbt. 

Zur Erzielung der Leitfahigkeil dei- Klebeschicht ist 
dem Kleber vorzugsweisc RuB und/oder Metall beige- 
mischt. 

Die Klebeschicht kann auf verschiedene Weise auf 

50 das Flachengebilde aufgebracht sein, insbesondere 
durch direkte Beschichtung, wie Rakeln, Streichen, 
Spachteln, Spruhen, oder durch Kaschieren oder im 
Transferverfahren. 

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung 

55 ist das Flachengebilde als Band ausgebildet. Obgleich 
eine luckenlose Schirmung im Oberlappungs bereich 
von Bandern unter Umstanden auch mit Bandern er- 
reicht werden kann, bei denen die eiektrisch-leitende 
Klebeschicht nicht bis zu den Randern reicht, laBt sich 

bO die luckenlose Schirmung vor allem auf einfache Art 
und Weise dann errcichen, wenn die eiektrisch-leitende 
Klebeschicht mirtdesiens bis zu einer der beiden Langs- 
kanien reicht Bei dieser Ausgestaltung kann das Band 
zu einer Rolle aufgewickelt sein, so daO es abschnittwei- 

65 se verbraucht werden kann. Es eignet sich vor allem 
zum spiralfdrmigen Umwickeln von Kabein. Bei dieser 
Art der Verwendung ist darauf zu achten, daB die eiek- 
trisch-leitende Klebeschicht an der freiliegenden LSngs- 
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kante des Bandes zu iiegen kommt Der Vorteil eines 
solchen Bandes gegenuber einem aus einer Metallfolie 
bestehenden Band besteht auch darin. daB es nichl 
knickempfindiich ist Wahrend Foiien bander bei mehr- 
maiigem Knicken brechen, bleibt das erfindungsgemaBe 
Band unbeschadigt 

Sofern das FlSchengebiide als Band ausgefOhrt ist, 
kann es auch wie eine Tapete zur Abschirmung von 
Raumen verwendet warden. Auch in diesem Fall kann 
eine liickenlose Abschirmung erreicht werden. wenn im 
Oberiappungsbereich der benachbarten Tapetenbah- 
nen die eiektrisch-leitende Klebeschicht an der freilie- 
genden Langskante vorgesehen ist. 

In einer alternativen bevorzugten Ausgetaltung kann 
das Fiachengebiide als Zuschniit fur Froniblenden, Lijf- 
tungsschliizc, Dichtungen und dergleichen ausgcbildet 
sein, bei dem die ieitende Klebeschicht im Bereich der 
Liiftungsschlitze, des Anzeigefeides und/oder der Tasta- 
tur der Frontblende ausgespart ist. Entsprechend der 
bevorzugten Ausbildung des Bandes ist es auch in die- 
sem Fall fur eine liickenlose Schirmung zweckmaflig, 
wenn die eiektrisch-leitende Klebeschicht mindestens 
bis zu dem freiliegenden Rand des Zuschnittes reicht. 

In vieien Fallen wird bei elektrischen oder elektroni- 
schen Geraten und Bauteilen nicht nur eine Schirm- 
dampfung, sondern auch ein Brandschutz gefordert. 
Diese Forderung iaBt sich bei der Erfindung ohne gro- 
Ben zusatzlichen Aufwand dadurch leicht verwirklichen, 
daB das Fiachengebiide auf seiner freien Seite eine 
Schicht aus einer intumeszierenden, d. h. im Brandfail 
aufschaumenden Brandschutzmasse tragt. Da das Ge- 
hause des Cerates durch das Fiachengebiide vollflachig 
abgedeckt ist, ergibt sich durch die aufgebrachte Brand- 
schutzschicht ebenfalls eine voilige Einkapselung des zu 
schutzenden Cerates. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand einer ein 
Ausfuhrungsbeispiel darstellenden Zeichnung naher er- 
lautert. Im einzelnen zeigt 

Fig. 1 ein metallisiertes, textiles Fiachengebiide in 
schematischcr Darstcllung im Querschnitt, 

Fig. 2 ein als Zuschnitt fiir Liiftungsschlitze eines Ce- 
rates ausgebildetes metallisiertes, textiles Fiachengebii- 
de, aufgeklebt auf einem mit Liiftungsschiitzen versehe- 
nen Gerat, im Querschnitt. 

Fig. 3 das metallisierte, textile Fiachengebiide gem. 
Fig. 2 in Auf sich t, 

Fig. 4 ein als Band ausgebildetes. metallisiertes, textil- 
es Fiachengebiide, aufgewickelt zu einer Rollc im Axial- 
schnitt. 

Fig. 5 ein mit dem Band gem. Fig. 4 umwickeltes elek- 
trisches Kabel im axialen Halbschnitt 

Das metallisierte flexible Fiachengebiide 1 ist ein 
Korpergewebe. Bei einem solchen Gewebe bleibt auch 
bei Verformung des Flachengebildes 1 die fiir die 
Schirmdampfung von elektromagnetischer Strahlung 
erforderliche kleinste Maschenweitc erhaltcn. Die Fa- 
den bestehen aus synthetischen oder nativen Fasern. 
Insbesondere haben sich aber vernickeite Polyamidfa- 
sern bewahrt. Cute Erfahrungen wurden auch mit me- 
tallisierten Kohlenstoffasern gemacht Durch die Wahl 
des Fasermaterials und der metaliischen Umhullung 
wird die auf Reflexion und Absorption beruhende 
Schirmdampfung bestimmt. Bei solchen Flachengebii- 
den ist jede einzelne Faser von einem sehr diinnen Me- 
tallfilm umhiillt. Das zum Stand der Technik gehorende 
Herstellungsverfahren solcher Fiachengebiide gewahr- 
ieistet, daB es bei der Metallisierung der Fasern nicht 
zum Verkleben der einzelnen Fasern kommt. Darauf 



beruht, daB der textile Charakter des Flachengebildes 
trotzder Metallisierung erhalten bleibt 

Auf eine Seite des Flachengebildes 1 ist eine elek- 
trisch-leitfahige Klebeschicht 2 aufgebracht Dem insbe- 
5 sondere selbstkiebenden Klebstoff ist zur Erzielung der 
elektrischen Leitfahigkeit z. B. RuB beigemischt. Die 
freie Seite der Klebeschicht 2 ist durch eine abziehbare 
Schutzfolie 3 geschutzL Die freie Seite kann eine in der 
Zeichnung gestrichelt angedeutete, flexible Schicht 10 
10 aus einer intumeszierenden Brandschutzmasse tragen. 
Wie sich aus dem in Fig. 1 rechts dargestellten vergrS- 
Berten Detail A ergibt, kann die Klebeschicht aus einer 
insbesondere elektrisch-ieitfahigen Tragerfolie 4, zum 
Beispiel Aluminium bestehen, die beidseitig eine selbst- 
15 klebende Klebestoff schicht 5, 6 tragt 

Ein solches Fiachengebiide kann in verschiedener 
Weise vorkonfektioniert werden. Beim Ausfuhrungsbei- 
spiel der Fig. 2 und 3 ist das Fiachengebiide als Zu- 
schnitt ausgefiihrt In diesem Fall weist das Flachenge- 
20 bilde 11 keine vollflachige elektrisch-leitfahige Klebe- 
schicht 12 auf, vielmehr ist die Klebeschicht 12 in be- 
stimmten Bereichen ausgespart Das Ausfiihrungsbei- 
spiel der Fig. 2 und 3 zeigt einen Ausschnitt aus einer 
Platte 18 mit Liiftungsschiitzen 19. Im Bereich dieser 
25 Liiftungsschlitze 19 weist die Klebeschicht 12 eine Aus- 
sparung 17 auf. Wegen dieser Aussparung 17 ergibt sich 
bei voller Abschirmung die fiir die Liiftungsschlitze 19 
geforderte Luftdurchlassigkeit des Flachengebildes 11. 
Aus dem Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 2 ergibt sich 
30 weiter, daB eine luckeniose Einkapselung des nicht me- 
taliischen Gehauses mit dem erfindungsgemaSen Fia- 
chengebiide auch im Bereich der kritischen Kanten er- 
reicht wird. Da die elektrisch-leitfahige Klebeschicht bis 
zu den Schnittkanten durchgeht, ist auch im Bereich der 
35 gegeneinanderstoBenden Fiachengebiide eine luckenio- 
se Schirmung gegeben. 

Die liickenlose Einkapselung des nichtmetallischen 
Gehauses mit dem erfindungsgemaBen Fiachengebiide 
kann durch Aufbringen des Flachengebildes auf die Au- 
40 Ocnseite oder Innenseite des Gehauses erreicht werden. 
Sofern jedoch auf der freien Seite des Flachengebildes 
10 die flexible Schicht aus der im Brandfali aufschau- 
menden Brandschutzmasse aufgebracht ist., ist das Fia- 
chengebiide auf der Innenseite des Gehauses aufge- 
45 klebt 

Beim alternativen Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 4 und 
5 ist das Fiachengebiide als Klebeband ausgefiihrt Wie 
sich aus Fig. 4 ergibt, ist das Band 21 zu einer Rolle 
aufgewickelt Je nach Verwendungszweck kann das 
50 Band eine ein- oder beidseitig vollflachige oder teilfla- 
chige eiektrisch-leitende Klebeschicht aufweisen. So- 
fern es zum Beispiel entsprechend dem Anwendungs- 
beispiel der Fig. 5 zur Abschirmung von elektrischen 
Kabein 22 verwendet wird, muB es mindestens eine bis 
55 zu einem Rand reichende eiektrisch-leitende Klebe- 
schicht aufweisen. Wird das Band, wie in Fig. 5 darge- 
stellt spiralformig und einander iiberlappend um das 
elektrische Kabel gewickeh, dann ist darauf zu achten, 
daB der freiliegende Rand des Bandes 21 die elektrisch- 
60 ieitfahige Klebeschicht 23 aufweist 

Da das auf Gerate und dergleichen aufgeklebte me- 
tallisierte Fiachengebiide in der Regel einer hohen me- 
chanischen Beanspruchung ausgesetzt ist kann es ge- 
gen Abrieb in bekannter Weise durch eincn insbesonde- 
65 re elektrisch-ieitfahigen Film geschutzt werden. Als 
Schutzfilm eignen' sich Acrylate, Polyurethane, aber 
auch Naturkautschuk. Dieser Schutzfilm kann nach den 
Techniken der textilen Ausriistung von Geweben, zum 
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Bctspiel imTauchverfahren aufgebracht werden. 

Aufgrund der besonderen Ausstattung des metallt- 
sierten, textilen Flachengebildes gemaB der Erfindung 
gibt es eine Vieizahl von Verwendungsmoglichiceiten. In 
jedem Fall Ifi&t sich bei grd&tmdglicher Anpassungsfa- s 
higkeit und geringster Materialdicke eine vollige Ein- 
kapselung und damit optimale Schirmdampfung sowohl 
hinsichtlich emittierter als auch imittierter elekiroma- 
gnetischer Strahlung erreichea Selbst zur Abschirmung 
ganzer Raume ist das erfindungsgemaBc Flachcngebil- lo 
de geeignet In solchen Fallen kann das Flachengebilde 
wie eine Tapete auf die Wande und die Decke aufge- 
bracht werden. Ein solcher Anwendungsfall ist bel- 
spielsweise dann angebracht, wenn bei der medizini- 
schen Behandlung von Patienten Diathermie-Gerate 15 
eingesetzt werden. Durch Auskleidung des Behand- 
lungsraums mit dem erfindungsgemaBen Flachengebil- 
de kdnnen strahlungsempfindiiche Gcrate, wie Compu- 
ter, Herzschrittraacher und dergleichen in benachbarten 
Raumen gegen von den Diathermiegeraten ausgehende 20 
vagabundierende Mikrowellenstrahlung geschutzt wer- 
den. 
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